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Additional Product 
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Пап Aerospace Ltd. 


: BLOWER MOTOR SUPPORT 


: 034713 
: D3471 КЕМА 


> МА 


КА 
NIA 


10 
№ Ут: 


: 3/31/2006 Оу: Each | 


Seq. #: Machine Or Operation: Description : 
1.0 OUTSIDE SERVICE OUTSIDE SERVICES 
Comment: Sub-Contracting OUTSIDE SERVICES E 
Issue PIO: SODAS 9 „созра 


Email or Ship DXF file to vendor 

Cut per Dwg D3471 flat pattern D3471-3F 
possible supplier: СЕ! 

Material release note required 


D347 13F SUPPORT FLAT PATTERN 


WWW 


ІШ 


ШІ 


Comment: Qty: 1.0000 sf(s)/Unit 
SUPPORT FLAT PATTERN 
PACKAGING 1 


WW 


Total : Ves sf(s) 


PACKAGING RESOURCE #1 


Comment: PACKAGING RESOURCE #1 
Receive & Inspect For Transit Damage 
Ensure material certification is attached 


ú 


DIMENSIONAL CHECK 


Comment: DIMENSIONAL CHECK 
Ensure Material certification comply to Dwg D3471 
SMALL FAB 1 


WI 


SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 


Comment: SMALL & MEDIUM FAB RESOURCE 1 
1-Deburr | 


2-Bend as per dwg 03471 
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Form: rprocess 


НОА ETUDES ті ТОРИ 


WORK ORDER CHANGES 


DATE | STEP PROCEDURE CHANGE 


Approval | approval | 2 
Qty | Chief Eng / OC ised - 
Prod Mgr Hep p onn 


NCR: Yes (бо) под: D Date: ое 1x) 


Part No: PAR #: Fault Category: 
| QA: N/C Closed: Date: 
NCR: МОКК ORDER МОМ-СОМЕОКМАНСЕ (NCR) 
DATE P Description of NC | — Corrective Action - 98000 Е - Verification | Approval | Approval 
Section А Initial Action Description Sign & Section C ChiefEng | QC Inspecto 
Chief Eng Chief Eng Date ка E 


65428 S | at чи ем 


NOTE: Date & initial all entries 
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Lue с Kim Johnston Process Sheet 
| Customer: CU-DAR001 Dart Helicopters Services Drawing Name: BLOWER MOTOR SUPPORT 
Job Number: 26126 | Part Number: 034713 


Seq. ft: Machine Or Operation: | Description : 
HAND FINISHING1 HAND FINISHING RESOURCE #1 


ІШІ 


Comment: HAND FINISHING RESOURCE #1 
Chemical Conversion Coat as рег QSI 005 4.1 


QC5 ; INSPECT WORK TO CURRENT STEP 


Comment: INSPECT WORK TO CURRENT STEP 
PACKAGING 1 


Comment: PACKAGING RESOURCE #1 
Identify and Stock 


Location: >] У S 
DOCUMENT CONTROL 


NU ІШІ 
=> 


PACKAGING RESOURCE #1 


Comment: DOCUMENT CONTROL 
Inspection Level 21 


ІІІ | 


Job Completion 
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МОКК ОКОЕК СНАМСЕ$ 
PROCEDURE CHANGE 


Part No: PAR #: 


Fault Category: NCR: Yes Мо ООА: 
QA: М/С Closed: 


DATE | STEP Description of NC 
Section A 


DEJE 


WORK ORDER NON-CONFORMANCE (NCR) 


Corrective Action Section B 


Action Description 
Chief Eng 


Initial 
Chief Eng 


- Verification 
Sign & Section C 
Date 


NOTE: Date & initial all entries 
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Approval 
Chief Eng / 
Prod Mgr 


Approval 
QC Inspector 


DART AEROSPACE ПО 


HAWKESBURY, ONTARIO, CANADA 
DRAWING NO. REV. А 


03471 ЗНЕЕТ 4 ОЕ 5 
TITLE SCALE 


BLOWER MOTOR SUPPORT 12 


05.12.21 


1.25 Ф 


1 
0.250 | 1.962 -- 


20.129 ) D3471-3F SUPPORT FLAT PATTERN 


(7 PLACES) 
4.37 
2.185 d | 
n n 


D3471-3 SUPPORT BENDING DETAIL 


NOTES: 


1) MATERIAL: 2024-T3 ALUMINUM SHEET (0.063 THICK) 
PER AMS-QQ-A-250/4 OR AMS 4037 
(REF. DART SPEC. M2024T3S.063) 
2) FINISH: CHEMICAL CONVERSION COAT PER DART ОЗІ 005 4.1 
2) PART IS SYMETRICAL ABOUT CENTER LINE 
3) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES 
4) BREAK ALL SHARP EDGES 0.005 TO 0.010 


COPYRIGHT © 2005 BY DART AEROSPACE LTD. 


THIS DOCUMENT IS PRIVATE AND CONFIDENTIAL AND IS SUPPLIED ON THE EXPRESS CONDITION THAT IT IS NOT TO BE USED FOR ANY PURPOSE OR COPIED 
OR COMMUNICATED TO ANY OTHER PERSON WITHOUT WRITTEN PERMISSION FROM DART AEROSPACE LTD. 
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: 2 а олайлы сы 
сее PAK 1 8AT 585 2800 -CORUS ALUMINIUM @ 004 


"Сот Walzproduiae Св. .-4 
„Фрида; 100331 - 0-66033 Koblenz 
: РА М 


2% Won cor us _ 


` INSPECTION CERTIFICATE (EN 10204/3.1) /. TBST REPORT / APPROVED CERTIFICA 
de, bapian = 

NO.: 0879231 ЗЕКТАЬ-МО, : РАСЕ: 2 /:03 
PURCHASER: CORUS ALUMINIUM ROLLED ORDER NO. PURCH, : US-AIRCR. DEPOT-PRO 

{ PRODUCTS USA-A DIVIS ORDER NO. МАМ.: 83415 

SCHAUMBURG, IL 60173 SPEC.: AMS 4041+B209+6@230/5 

CUSTOMER PART МО.: | | 
ITEM: 01 LOT: 102973 ALLOY/TEMPER: 2024 T3 ALCLAD 1230. PRODUCT: PLA 


QUANTITY: 344 DIMENSIONS: 0.040 x 48.00 x 144.00 INS 


— w a eam dpud — er ene, таз. ы} ey s. 
i жа. — эрер элш} w — ome эчер =» 


Other tests: 
Dimensional check: ок 
Surface control: OK 


Normative references: 
BESTELLNORM/SPECIFICATION/NORME 
AMS 4041P+ASTM B. 209-044AM5-QQ-A-250/5A 5ЕР1998 
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Веле teat: 


.L-direction .  LT-direction OK '""ST-direction 
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IBTIFICATR (EN 10204/3-1) / TEST В 
anri m ЕТЕ 
SERIAL-NO.: ‘ PAGE: 3/03 , 
ORDER но. асн, 05-41808. DEFOT РА 
AN.: 41 . 
з+0е250/9 
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b RUS ALUMINIUM ROLLED 
05А-А ріУІЗ ORDER МО. м : 
ЅРЕС. : %м54041+820 


CHAUMBURS: L 60173 
CUSTOMBR PART NO. : 
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ом ОЕ THE s DETAILED HERBON НАУЕ ВЕЕН 
DNLESS OTHERWIS STATED ABOYE, FORM IN ALL 
в THE SPECIPICAT Ni CONTRACT oR, ORDER. 
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INSPECYION CERTIFICATE (ЕН 10204/3.1) / TEST REPORT / APPROVED CERTIFICA 
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,NO.; 0879231 ` №, SERIAL-NO.: PAGE: 1 / 93. 
PURCHASER: CORUS ALUMINIUM ROLLED ORDER NO. PURCH.:US-AIKCR.DEPOT-PRO' 
'PRODUCTS USA-A DIVIS ORDER NO. MAN.: 83415 : 


SCHAUMBURG, IL 50173 SPEC. : Ам54041+8209+99250/5 


Р : ` CUSTOMER PART NO 
ITEM: 01 LO 102973 ALLOY /ТЕМРЕБ: 2024 ТЗ ALCLAD 
QUANTITY: 344. DIMENSIONS:[ 
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| RESULTS: 
ETE ce 
MEN. Mechanical properties: | С 
| 5s | i | C 
| | Spec, Ме. Y.S. U.T.S. ‘EL. 
| : . 5 
| | | KSI KSI % | 4 
| Мір. LT: 39,0 59,0 15,0 S 
| " Ma x. LT $ I ` ^ ӚН 
| 001 40,6 53,6 17,9. Ç 
| 002 40,6 59, 8. i 18,7 
| 003 40,8 59,8. 17,7 
| 004 -40, 8 59,6 18,1 
| mane asa a SSS SSS SES TERE SSS S RSS SASS SST аят Ат 
| j Cnemical compòsition: іп У , remainder AI 
I : 2 w s s s ER “ры. — чир РЕД p——— Ñ qub YSI ОЬ сеа eps ` 
г «ЖАСЫ ALLOY CORE ALLOY LINER ALLOY LINER 
' ШТ аллы 2024 ’ 1230 4 1230 4 
кено: 5-08-2914 142166-1 142166-1 
| = > 0,028 9,12. ` 0,12 
= “са . о, 123 0, 26 у 0, 26 
| = 4, 526 0,002 0,002 
' и | 0,634 0,919 22. 0,010 
i ma 1,436 о,ооз 0,003 
| zs 0,001 | о, бог . 0,001 ` 
| En 0,011 ` 0,005 0, 905 
Ж : 0,0278 | 0,015 š 0,019 
3 B ; 0,0006 0,002 ©  ' 0,002 
| = ; : - 0,0006 : | 
| | 0,0016. 0,0014 0,0011 .^ 
| Ni o, 0053 as аи 
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